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NUEVOS COLORANTES ANIONICOS PARA EL TENIDO^DE CUERO , PAggj, 
CARTON Y SUSTRATOS TEXTILES; MEZCLAS DE COLORANTES QUE 
INCLUYEN ESTOS NUEVOS PRODUCTOS , Y SUSTRATOS TENIDOS 
UTILIZANDO LOS COLORANTES MENCIONADOS . 
ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

Desde su descubrimiento a fines del siglo pasado, los co- 
lorantes organicos sinteticos se han desarrollado en forma 
sorprendente . Se calcula que hoy existen mas de 10.000 de 
estos colorantes que tienen o tuvieron aplicacion industrial. 
Recordemos que la aplicacion fundamental de estos productos 
consiste en dar color a cantidad de sustancias y materiales 
de distinto origen, que sin la coloracion adquirida por 
tenido presentarian un aspecto mucho menos agradable. 
El descubrimiento de los colorantes organicos sinteticos, en 
particular de aquellos de tono brillante y bajo costo, ha 
originado una verdadera revolucion social, mejorando el 
color, el a^specto general y la calidez de nuestro entorno. 
El mundo que nos rodea ha cambiado positivamente de aspecto 
desgle su aparicion . 

Hay que recordar que, antes del descubrimiento de los co- 
lorantes organicos sinteticos, los colores brillantes se 
obtenian a partir de colorantes naturales de muy alto costo, 
cuya produccion era, por otra parte, altamente contaminante . 
El alto costo limitaba su aplicacion y los colores brillantes 
(el violeta de los obispos, el purpura de Tiro) eran entonces 
solo una excepcion ante el gris y el ocre que predominaban en 
la vida diaria. 

Los colorantes organicos sinteticos se aplican para dar color 



a gran numero de substratos de diferente composition : 
plasticos, textiles, papel, cuero, pinturas, tintas de 
imprenta, etc. 

A cada substrato corresponde un grupo especifico de colo- 
rantes. Estos, a su vez, tienen grupos o funciones quimicas, 
responsables del color, denominados "grupos cromof oros" . Los 
cromoforos mas habituales son de estructura azoica, antraqui- 
nonica, formazanica, dioxacinica, f talocianinica , etc. 
Basandose en la estructura molecular total del colorante, y 
no solo en la estructura de los grupos cromoforos, los colo- 
rantes se dividen en directos, acidos, reactivos, dispersos, 
pigmentos organicos, etc. 

Como^se menciona mas arriba, a cada substrato corresponde un 
grupo especifico de colorantes. Asi por ejemplo, los co- 
lorantes mas aptos para tenir fibras de algodon son 
totalmente diferentes a aquellos utilizados para tenir fibras 
de lana, o de.acetato o de poliester. Y, por supuesto, son 
tambien totalmente diferentes a los empleados para colorear 
pelicuias de polietileno, de PVC o de poliuretano. 
Otra variable muy importante a tener en cuenta es el color 
que se desea obtener. Para cada substrato, cada color deriva 
de una o varias estructuras quimicas y cromoforos que pueden 
ser diferentes a los que originan otros colores. 
Hay, por consiguiente, cientos de posibilidades diferentes, 
lo que a su vez justifica la necesidad de la investigacion 
permanente en esta especialidad . 

Con el correr de los anos, los colorantes fueron perfec- 
cionados con el doble proposito de mejorar sus propiedades 
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tanto en lo que concierne a sus aplicaciones sobre los^yk^ 
tratos tradicionales, como en adecuarse a los nuevos 
sustratos que han aparecido. 

Una evidencia notoria de la investigacion y desarrollo 
permanente en esta especialidad, esta dado por las patentes 
de invencion de las ultimas decadas, que suman muchos cente- 
nares . 

Estas patentes estan vinculadas, por un lado, con la busqueda 
de nuevas. estructuras y familias quimicas que den origen a 
nuevos colorantes, y tambien a la modificacion de las 
estructuras ya conocidas, para mejorar algunas de sus propie- 
ciades . 

Las propiedades de mayor importancia varian en funcion de la 
composicion y estructura del substrato sobre el que se 
aplicara el colorante, pero algunas de ellas, tales como el 
rendimiento tintoreo, facilidad de aplicacion y diferentes 
solideces: .(a la luz, al sangrado en diferentes materiales, 
etc.)/ son siempre f undamentales . 

Todqis estas propiedades estan vinculadas de una u otra manera 
a una propiedad fundamental: el grado de fijacion del 
colorante sobre el substrato. Este es un tema de la mayor 
importancia, y hay docenas de patentes de invencion cuyo 
principal o unico objetivo es mejorar la fijacion de un 
cierto colorante sobre un cierto substrato. 

Un caso muy conocido es, por ejemplo, el de los colorantes 
reactivos especiales para tenir algodon. Una mayor fijacion 
no solo produce tonos mas intensos, mejora las propiedades y 
solideces y facilita la eliminacion de los restos de 



ecologica de generar efluentes mucho menos coloreados . 
Lo mismo ocurre en el caso de los colorantes especiales para 
cuero, donde se ,anade una variable mas: la mayor o menor 
penetracion del colorante en el espesor del cuero a tenir. 
En resumen: una variacion en la fijacion de un colorante 
sobre su substrato representa habitualmente una variacion de 
alguna de las propiedades del colorante una vez fijado. 
En la solicitante se investiga y se trabaja desde hace muchos 
anos en el desarrollo de nuevos colorantes sinteticos, entre 
ellos numerosos colorantes anionicos especificos para la 
purificacion de proteinas, tales como los descriptos y 
reivindicados en las patentes USP 5.597.485 y 5.876.597. Los 
cromoforos de estos colorantes son de tipo azo, antraquinona , 
formazano, dioxazina y/o f talocianina . 

Un desarrollo especifico vinculado con ambas patentes es la 
incorporacion, en la estructura de cada colorante de "spacer 
arms" - brazos espaciadores - que mejoran la fijacion y 
selec^ividad de cada colorante sobre las proteinas, de 
particular interes en las tecnicas de cromatograf ia de 
absorcion y en los procesos de tenido en general. 
Dichos "spacer-arms" son radicales o grupos quimicos comunes 
ligados a las moleculas de los colorantes y modifican algunas 
de sus propiedades. Un grupo especifico de estos "spacer- 
arms" son las cadenas alifaticas, particularmente cadenas 
hidrocarbonadas con 1 a 10 atomos de carbono. 

Un aspecto inedito, adicionalmente revelado en dichas paten- 
tes, esta relacionado con el descubrimiento de que la asocia- 
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cion de pequenas cantidades de colorantes portadores Qei^^ 
brazos espaciadores, vehiculizadas en colorantes desprovistos 
de dichos brazos, mejora la fijacion de dichos colorantes 
vehiculizantes . 

En este aspecto, se considera que los colorantes modificados 
por la insercion de dichos "spacer-arms", actuan como 
catalizadores de las reacciones de fijacion de los colorantes 
desprovistos de dichos brazos espaciadores . 
DEFIC10NES : 

En el texto que sigue, las referencias a "spacer arms" o 
"brazos espaciadores", indistintamente , corresponden a 
cadenas alquilenicas C1-C10 rectas o ramificadas, portadoras 
de grupos terminales polares, ligadas a la estructura del 
colorante. 
LA 1NVENC10N: 

Un objeto de esta invencion son colorantes anionicos 
caracteriz^dos porque comprenden al menos un brazo 
espaciador ligado a la estructura de dichos colorantes. 
Es otro objeto de esta invencion los colorantes anionicos de 
la reivindicacion 1, caracterizados porque tienen la 
siguiente formula : 

Ca ~ Be 
en donde 

C A es un colorante anionico que comprende al menos un grupo 
cromoforo; y 

B E es dicho brazo espaciador, el cual responde a la siguiente 
estructura quimica : 




en donde : 

X es un enlace directo o un grupo de formula -S(0) s , en donde 
s es 0, 1 o 2; -NRi-, en donde Ri es hidrogeno o un grupo 
alquilo de Ci-io; 



R es un grupo alquileno lineal o ramificado de Ci-io; 
Z es un grupo polar; 

r es un numero entero igual o mayor que 1. 

Es otro objeto de la invencion composiciones colorantes, que 
comprenden al menos un colorante anionico de formula 
CA - BE 

en mezcla con colorantes anionicos exentos de brazos 
espaciadores. 

Otro objeto de la invencion, es el uso de los colorantes 
anionicos conforme a lo mas adelante reivindicado : para el 
tenido de sustratos de algodon, lanas, celulosa regenerada, 
cuero, carton y papel. 

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION: 
La presente invencion tiene como fundamento, el 
descubrimiento que la introduccion en la estructura molecular 
de los colorantes anionicos de "brazos espaciadores" tal como 
aqui se definen, conduce a la obtencion de otros colorantes 
anionicos, dif erenciables de los colorantes anionicos por 
alguna(s) propiedad ( es ) de interes tintoreo; o por ejemplo: 
solidez, tonalidad, afinidad, etc. 

Dicha sustitucion en su aspecto mas amplio es una 
innovacion de aplicacion tanto para la modificacion de 




la sintesis de nuevos colorantes . Por consiguiente la 
presente invencion, proporciona la posibilidad de modi fi car 
f avorablemente las propiedades de colorantes anionicos 
conocidos, como para concebir y sintetizar nuevos colorantes 
anionicos . 

Presumiblemente, la variacion de las propiedades se debe a 
una variacion en la fijacion del colorante sobre su 
substrato. 

§S considera por consiguiente que estas nuevas moleculas, 
constituidas por un colorante tradicional al que se han 
incorporado uno o mas de los "spacer-arms' 7 aqui definidos, 
como nuevas sustancias colorantes, las que pueden tener en 
algunos casos propiedades y solide'ces que las distingan 
claramente de los colorantes tradicionales empleados para 
formar la nueva molecula. 

Se obtieneri por consiguiente nuevas materias colorantes no 
conocidas hasta el momento, que son el objeto de esta 
pat.ente . 

En particular, estas nuevas materias colorantes son 
especialmente aptas para tenir fibras o tejidos total o 
parcialmente compuestos por algodon, celulosa regenerada, 
poliester, nylon y lana, o bien para tenir cuero, carton o 
papel . 

Los colorantes anionicos que corresponden a esta invencion 
son todos aquellos habitualmente empleados para colorear 
estos substratos, vale decir colorantes acidos, directos, 
reactivos y derivados del azufre, metalizados o no. 




antraquinona , formazano, dioxazina y/o f talocianina . 
El spacer arm apropiado debe incorporarse a la molecula del 
colorante original, sea uniendolo por reaccion quimica al 
mismo, sea empleando para sintesis del colorante final un 
intermediario organico que ya lo contenga . 

Se ha encontrado ahora, y esto fundamenta los principios de 
la presente invencion, que los "spacer arms" mas aptos para 
cambiar las propiedades de los colorantes indicados cuando se 
fijan sobre los substratos mencionados, pertenecen a los 
siguientes grupos : 

a) Radicales quimicos de formula 
- (CH2)n - Z 

donde Z es un grupo terminal elegido entre amino, halo, 
ciano, hidroxilo, carboxi, carboxamido y sus N alquilo y 
dialquil derivados, carboxilo esterif icado, y n es un numero 
entero de 1 a 10. 

b) Radicales quimicos de formula 
-NY - (CH2)n - Z'- 

donde Z f es un grupo terminal elegido entre halo, ciano, 
hidroxilo, carboxi, carboxamido y sus N- alquilo y dialquil 
derivados, carboxilo esterif icado, sulfuro unido a un radical 
alquilo o a hidrogeno, y n es un numero entero de 1 a 10. 
Y es un radical alquilo de 1 a 10 atomos de carbono, o bien 
un radical hidroxietilo, o bien hidrogeno. 




siendo n un numero entero de 1 a 10, 

Y es un radical alquilo de 1 a 10 atomos de carbono, o 
bien 

un radical hidroxietilo, o bien hidrogeno. 
y Rl 1 y R2 1 es un radical alquilo de 1 a 10 atomos de 
carbono, 

d bien hidrogeno. 

d) Radicales quimicos de formula 
NY - (CH2)n - NR3 - (CH2)2 - X 

siendo X = COOR4, CONH2, CN o S03H, n un numero entero de 1 a 
10, 

Y es un radical alquilo de 1 a 10 atomos de carbono, o bien 
un radical hidroxietilo, o bien hidrogeno. 

y R3 y R4 un radical alquilo de 1 a 10 atomos de carbono, o 
bien hidrogeno. 

e) 1 Radicales quimicos de formula 
NY - (CH2) 2 - W 

Siendo W un grupo terminal elegido entre -S-S03R5 y -S03R6 
donde R5, y R6 son grupos alquilo con 1 a 10 atomos de 
carbono, o bien hidrogeno. 

Y es un radical alquilo de 1 a 10 atomos de carbono, o bien 
un radical hidroxietilo, o bien hidrogeno. 

La cadena alquidica -(CH2)n- mencionada mas arriba puede ser 
lineal o ramificada. 

Los colorantes modificados objeto de esta patente contienen 



habitualmente un solo "spacer arm", pero pueden tambien 
contener dos o mas de ellos, similares o diferentes entre si. 

Por otra parte, la incorporacion de una pequena parte de un 
colorante que contiene spacer arms a un colorante o mezcla de 
colorantes que no los contiene, modifica las propiedades de 
toda la mezcla. 

En resumen: en el caso de tintura de fibras o tejidos total o 
parcialmente compuestos por algodon, celulosas regeneradas, 
poliester, nylon y/o lana, y en el caso de tintura de cuero, 
carton o papel, la introduccion de alguno de los "spacer 
arms" arriba mencionados en la molecula de cada colorante 
habitualmente empleado para ese proceso puede modificar 
algunas de las propiedades del sustrato tenido con el 
colorante habitual . 

En los siguientes ejemplos incluidos a titulo 
ilustrativo, $e demuestra como puede ser llevada a la 
practica la presente invencion, donde las referencias a 
partes, de componentes, reactivos, etc., corresponden a partes 
en peso. 

Ejemplos 

EJEMPLO 1 

38,3 partes de Acido 2-Naf tilamino-3, 6, 8-trisulf onico se 
diazotan en forma habitual y se copulan con 15,2 partes de 3- 
Ureidoanilina previamente disuelta en 115 partes de agua a 
50°C , tratada con 30 partes de Bicarbonato de Sodio y 
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enfriada a 0 - 3 °C con hielo. A la copulacion terir^i^l^'' 
agrega 1 parte de dispersante, 140 partes de hielo y 19 
partes de Cloruro de Cianurilo y se agita 90 minutos a pH 6, 5 
- 6,7. Se trata entonces con 18,8 partes de Acido m- 
f enilendiamino-4-sulf onico disuelto en 80 partes de agua con 
Hidroxido de Sodio a pH de 5,0 - 7,0, y luego se enfria con 
hielo a 40°C. Se calienta a 35 - 40 °C y se agita 1 hora 
manteniendo el pH en 6,5 - 6,7 mediante una solucion 20 % de 
Carbonato de Sodio. Se agregan 22,8 partes de 1,6- 
diaminohexano disueltos en 300 partes de agua y se calienta a 
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85 



Se agita 1 hora a 80 - 85 °C. Se precipita el 



iotermediario con Acido Clorhidrico 10 N a pH 1,5. Se filtra. 
La^torta se disuelve en 900 partes de agua con Hidroxido de 
Sodio a pH 9 y se copula con 28,2 partes de 4 -Aminof enil-p- 
hidroxy-Etil Sulfona Sulfato Ester diazotada en forma 
habitual. El pH se mantiene en 9 con solucion al 20% de 
Carbonato de Sodio. 

El colorante obtenido se precipita con Cloruro de 
Potasio y se acidifica con Acido Clorhidrico hasta pH 1.6. Se 
filtra, se resuspende en 760 partes de agua, se ajusta pH 
4,7 - 4,8 con Fosfato disodico y se seca. 



Se obtiene un colorante reactivo que responde a la formula 1. 
Este colorante es similar al mencionado en el ejemplo 1 de la 

Patente US 5,484,899 que se ilustra en la formula 2, con la 
diferencia que incorpora uno de los "spacer arms" previamente 
mencionados. 

Aplicando el nuevo colorante sobre algodon, segun cualquiera 
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de los metodos tradicionales , se obtiene un material teni^ : 
de muy buenas solideces y propiedades generales. 




EJEMPLO 2 

31.9 partes de acido 4-Amino-5-hidroxi-2, 7- 

naf talendisulf onico disueltos a pH = 6,0-6,5 con hidroxido de 
sodio en 100 partes de agua se pasan gota a gota sobre un 
diazo de 17,3 partes de acido p-Sulf anilico preparado en 
forma habitual. Se mantiene la temperatura en 0 - 5 °C con 
hielo y se agita durante 16 horas. 26,3 partes de 4,4'- 
Diaminosulf anilida se diazotan en la forma habitual y se 
copulan con el 

producto anterior previamente disuelto con hidroxido de sodio 
a pH 6,0 - 6,5 y enfriado con hielo a 0-1 °C. Se agita 10 -15 
minutos y luego se ajusta pH = 9,0 con hidroxido de sodio al 
10% Se agita 4 horas. Se agregan entonces 10,3 partes de m- 
f enilendiamina y se agita 1 hora . Se enfria nuevamente a 0 °C 
con hielo y se agrega una solucion de 19 partes de cloruro de 
cianurilo en 50 partes de acetona. Se deja agitando 20 
minutos y se ajusta pH 7,0-7,5 con solucion al 20 % de 
carbonato de sodio. El producto obtenido se trata con 22,4 p 
de N, N-dimetilpropilendiamina y se calienta a 80 °C. El 
colorante obtenido se precipita con Cloruro de Potasio. Se 
filtra y seca. 



Se obtiene un colorante acido que responde a la formula 3. 
Este colorante es similar al mencionado en el ejemplo 174 de 
la Patente DE 2,245,835 que se ilustra en la formula 4, con 



la diferencia que incorpora uno de los "spacer arms^^i! 
previamente mencionados . 
Aplicando el nuevo colorante sobre cuero, segun cualquiera de 
los metodos tradicionales , se obtiene un material tenido de 
muy buenas solideces y propiedades generales . 

EJEMPLO 3 

31.9 partes de acido 4-Amino-5-hidroxi-2 , 7- 

naf talendisulf onico se disuelven en 100 partes de agua a pH = 
6,0 con hidroxido de sodio diluido. 24,3 partes de 4- 
aminof enil-N, N-dimetilpropilendiaminaetilsulf ona se suspenden 
en 100 p de agua, se agregan 12 partes de acido clorhidrico 
10, N. La suspension obtenida es enfriada a 0°C con hielo y 
se diazota con 7 partes de nitrito de sodio como solucion al 
30%. Se agita durante 1 hora a 0-3 °C y se elimina el exceso 
de acido nitroso con acido sulfamico. Manteniendo la 
temperatura . en 0 - 5 °C se agrega gota a gota la solucion de 
Acido 4-Amino-5-hidroxi-2, 7-naf talendisulf onico sobre el 
diaz.o anterior y se agita durante 16 horas. Por otra parte 
26,3 partes de 4 , 4 ' -Diaminosulf anilida se diazotan en la 
forma habitual. El diazo obtenido se agrega rapidamente al 
producto anterior previamente disuelto con hidroxido de sodio 
diluido a pH de 6, 0 - 6, 5 y enfriado con hielo a 0-1 °C. Se 
agita 10 -15 minutos y luego se ajusta pH = 9,0 con hidroxido 
de sodio al 10%. Se agita 4 horas. Este producto obtenido se 
trata con 61.5 partes de Negro Sulfuro 1 previamente reducido 
en 76 partes de agua con 31 partes de Hidroxido de Sodio 
(solucion al 48%) y 15,6 partes de Dextrosa durante 3 a 5 



14 




^'?/*S 




horas a 90 °C y enfriado con hielo a 10 °C. El colorante 
obtenido se precipita con Cloruro de Potasio, se filtra 
seca . 



Se obtiene un colorante derivado del negro al azufre que 
responde a la formula 5. Este colorante es similar al 
mencionado en el ejemplo 1 de la Patente EP 731,144 que se 
ilustra en la formula 6, con la diferencia que incorpora uno 
de los spacer arms previamente mencionado. 

Aplicando el nuevo colorante sobre cuero, segun cualquiera de 
los metodos tradicionales , se obtiene un material tenido de 
muy "buenas solideces y propiedades generales. 



EJEMPLO 4 

13,1 partes de acido e-aminocaproico se disuelven a pH 10 
en 100 ml de agua con Hidroxido de Sodio al 48% y se 
agregan sobre .39,2 partes de 4-sulf atoetilsulf onil-2- 
aminofenol-6-sulfonico previamente suspendida en 150 partes 
de agua y llevada a pH 7 con bicarbonato de sodio. Se 
calienta a 60 °C y se agita una hora . Se agregan 22 partes 
de acido clorhidrico concentrado. La suspension obtenida se 
enfria a 0°C con hielo, y se diazota con 7 partes de 
nitrito de sodio como solucion al 30%. Se agita 1 hora a 0-3 
°C y luego se elimina el exceso de acido nitroso con acido 
sulfamico. El diazo obtenido se copula con 23,9 partes de 
Acido 6-Amino-4-hidroxi-2-naftalensulf6nico disueltos en 200 
partes de agua con 20 partes de carbonato de sodio y 
enfriado a 0 °C con hielo cuidando que el pH no sea inferior 



a 7,5. Se deja agitando dos horas. La soTucion obtenida se 
ajusta a pH a 5,5 con cantidad suficiente de acido acetico, 
se trata con 13,8 partes de acetato de cromo y se calienta a 
ebullicion hasta que se complete la metali zacion . Se enfria 
el producto obtenido con hielo a 

0 °C , se agregan 22 partes de acido clorhidrico 10 N y se 
diazota con 7 partes de nitrito de sodio. Se agita durante 
60-90 minutos a 0-3 °C y luego se elimina el exceso de acido 
nitroso con acido sulfamico. Finalmente se agrega una 
solucion de 8,85 partes de acetoacetanilida y 5,45 partes de 
m-aminof enol en 100 partes de agua con 4 partes de hidroxido 
de sodio. Se ajusta el pH a 9,0-9,5 con hidroxido de sodio 
al 10%. El colorante obtenido se precipita con Cloruro de 
Potasio, se filtra y seca. 

Se obtiene un colorante acido metalizado que responde a la 
formula 7. Este colorante es similar al mencionado en el 
ejemplo 174, de la Patente DE 3,805, 746 que se ilustra en la 
formula 8, con la diferencia que incorpora uno de los spacer 
arm? previamente mencionados . 

Aplicando el nuevo colorante sobre cuero, segun cualquiera de 
los metodos tradicionales , se obtiene un material tenido de 
muy buenas solideces y propiedades generales . 
Colorante segun EJEMPLO 1 
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HoN v 



"NH 



NH 

H0 3 SOCH 2 CH 2 0 2 S — <^)~N=N-<^)-NH ; 




N=N- 

NHCONH, S °3H 



FORM 1 



Ejemplo 1 de US 5,484,899 



CI 

n O)" nh - h O) _n=n -^0 

NH NHCONHo 



SQ 3 H 



S03H 



NHCONHo S °3H 



H0 3 SOCH 2 CH 2 0 2 S— <^)-~N=N— (^)— NH 2 

SO3H 

FORM 2 



Colorante segun EJEMPLO 2 




FORM 3 



Ejemplo 174 de DE 2,245,835 



ho 3 s 




FORM 4 



Colorante segun EJEMPLO 3 




HO NH 2 



FORM 5 



Ejemplo 1 de EP 731,144 



H0 3 S 




HO NH 2 



FORM 6 




FORM 7 



Ejemplo 2 DE 3,805,746 




FORM 8 




1. - Colorantes anionicos caracterizados porque comprenden 
al menos un brazo espaciador ligado a la estructura de 
dichos colorantes . 

2. - Colorantes anionicos de la reivindicacion 1, 
caracterizados porque tienen la siguiente formula: , 



Ca - B E 

en donde 

« 

Ca es un colorante anionico que comprende al menos un 
grupo cromoforo; y 

B E es dicho brazo espaciador, el cual responde a la 
siguiente estructura quimica: 

- ( X - R - Z ) r 

en donde : 

X es un enlace directo o un grupo de formula -S(0) s/ en 
donde s es 0, 1 o 2; o bien -NRi-, en donde Ri es hidrogeno o 
un grupo alquilo de Ci-io; 

R es un grupo alquileno lineal o ramificado de Ci-io; 

Z es un grupo polar; 

r es un numero entero igual o mayor que 1. 
3.- Colorantes anionicos de acuerdo con la reivindicacion 2, 
caracterizados porque dichos grupos cromoforos se seleccionan 
entre azo, antraquinona, formazano, dioxazina, y/o 
f talocianina, eventualmente metalizados. 



4 



Colorantes anionicos de acuerdo con 
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y 2, caracterizados porque dicho brazo espaciador responde a 
la formula: 



en donde 

n es un numero entero de 1 a 10; y 

Z representa un grupo elegido entre halo, amino, ciano, 
hidroxilo, carboxilo, carboxamido y su£ N alquilo y dialquilo 
derivados de Ci-Cio, y carboxilo esterif icado . 

5.- Colorantes anionicos de acuerdo con las reivindicaciones 
1 y 2, caracterizados porque dicho brazo espaciador responde 
a la formula: 



en donde 

Z' es hidrogeno o un grupo elegido entre halo, ciano, 
hidroxilo, carboxilo, carboxamido y sus N alquilo y dialquilo 
derivados de Ci-Cio, carboxilo esterificado con alquilo de Ci- 



n es un numero entero de 1 a 10; y 

Y es hidrogeno o un grupo alquilo o hidroxi alquilo Ci-io. 

6.- Colorantes anionicos de acuerdo con la 
reivindicacion 5, caracterizados porque dicho brazo 
espaciador responde a la estructura: 



- (CH 2 ) n - 



Z 



-NY - (CH 2 )n - Z' 



10/ -SR 2 -, en donde R 2 es hidrogeno o alquilo de Ci-io; y 



-NY - (CH 2 ) 
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n 



NRi» 




V 



en donde 



Y represents hidrogeno, 



hidroxi alquilo 



o 



un grupo 



alquilo de Ci-io; 

n es un niimero entero de 1 a 10; y 

Rr y R2' indistintamente representan hidrogeno o un 
grupo alquilo de Ci-io. 

7.- Colorantes anionicos de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 y 2, caracterizados porque los brazos 
espaciadores tienen la estructura: 



en donde 

Y representa hidrogeno, hidroxi al:quilo o un grupo 
alquilo Ci-io; 

X es un grupo -COOR 4 , -CONH 2 , -CN, o -S0 3 H; 
n es un niimero entero de 1 a 10; y 

R 3 y R4 indistintamente representan hidrogeno o un 
grupo alquilo de C1-10- 

8.- Colorantes anionicos de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 y 2, caracterizados porque los brazos 
espaciadores tienen la estructura: 



-NY - (CH 2 )n - NR 3 - (CH 2 ) 2 - X 



- NY - (CH 2 ) 2 " W 



en donde 




alquilo Ci-io; y 

W es un grupo elegido entre -S-SO3R5 y -S0 3 R 6 ; en 
donde R 5 y Re indistintamente representan hidrogeno o un 
grupo alquilo de C1-10- 

9. - Colorantes anionicos de acuerdo con las reivindicaciopes 
precedentes, caracterizados porque tienen mas de un brazo 
espaciador. 

10. - Composiciones colorantes caracterizadas porque 
comprenden al menos un colorante aniqnico de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes. 

11. - Composiciones colorantes de acuerdo con la 
reivindicacion 10, caracterizadas porque comprenden ademas 
colorantes desprovistos de dichos brazos espaciadores. 

12. - Uso de los colorantes anionicos de acuerdo, con las 
reivindicaciones 1 a 9, caracterizados porque son de 
aplicacion para el tenido de sustratos elegidos entre fibras 
o tejidos que incluyen algodon, celulosa regenerada, nilon, 
y/o lana. 

13. - Uso de los colorantes anionicos de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 a 9, caracterizados porque son de 
aplicacion para el tenido de sustratos elegidos entre cuero, 
carton o papel. 

14. - Uso de las composiciones colorantes de acuerdo con las 
reivindicaciones 10 y 11, caracterizados porque son de 
aplicacion para el tenido de sustratos elegidos entre fibras 
o tejidos que incluyen algodon, ' celulosa regenerada, nilon, 
y/o lana. 
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15. - Uso de las composiciones colora 
reivindicaciones 10 y 11, caracterizados porque son de 
aplicacion para el tenido de sustratos elegidos entre cuero, 
carton o papel . 

16. - Sustratos caracterizados porque han sido tenidos 
utilizando los colorantes anionicos de acuerdo con las , 
reivindicaciones 1 a 9. 

17. " Sustratos caracterizados porque han s;do tenidos 
utilizando las composiciones colorantes de acuerdo con las 
reivindicaciones 10 y 11. 

Buenos Aires, diciembre de 2000, p.p. de VILMAX 
S. A. C.I. F.I. A. 



Daniel de las Carreras 



Colorantes anionicos que comprenden al menos un brazo 
espaciador ligado a la estructura de dichos colorantes. 



